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(57) Abstract 



The invention relates to a vapour barrier for use in the heat insulation of buildings, especially for use in new buildings and the 
renovation of old ones. The vapour barrier of the invention can effect water vapour exchange in various environmental conditions. This is 
accomplished by the use as the essential material of a material having a water vapour diffusion resistance depending on the environmental 
humidity and also had adequate tensile and tear strength. 
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Dampfbremse fur den Einsatz 
zur Warnedcumaung von Gebauden 

Die Erfindung betrifft eine raumseitig angeordnete 
Dampfbremse fUr den Einsatz zur Warmedammung von Ge- 
bMuden, insbesondere fUr WSrmedamma6nahmen beim Neu- 
bau und bei der Sanierung von Altbauten. 

Zur Verringerung des KohlendioxidausstoBes , der durch 
die Heizung von Gebauden entsteht, werden Warmedam- 
maBnahmen beim Bau neuer Gebaude und bei der Altbau- 
sanierung durchgef Uhrt . Aus fiir den Bauherrn stets zu 
beachtender okonomischer Sicht, ist hierbei auch die 
Kostenfrage zu beriicksichtigen . AuBerdem ist dabei 
das auBere Erscheinungsbild des Gebaudes ein wesent- 
licher Faktor, der ebenfalls eine Begrenzung des tat- 
sachlich Machbaren darstellt* So konnen beispielswei- 
se solche W&rmedHmmaBnahmen an Gebauden, die tiber ein 
Sichtf achwerk verfUgen, nur durch innenliegende DSmm- 
schichten durchgef Uhrt werden. Die ertrSgliche Feuch- 
tebelastung des Fachwerkholzes muB dabei insbesondere 
unter winterlichen Bedingungen durch die mogliche 
Dampfdif fusion auch durch die raumseitige Dampfbremse 
gesichert werden. Im Gegensatz dazu muB in den Som- 
mermonaten die durch die Fugen zwischen den HolzstSn- 
dern und der Ausfachung eindringende Regenfeuchte 
auch nach innen austrocknen konnen, um trotz eines 
verbesserten WSrmdMmmverhaltens auch eine lange Le- 
bensdauer des fUr das Fachwerk verwendeten Holzes zu 
sichern. 

Ahnliche Schwierigkeiten treten auch bei der nach- 
trSglichen Vollsparrendamroung bei StelldSchern mit 
einer dampfdichten Vordeckung (z.B. Dachpappe auf 
Holzschalung) auf. So zeigten Untersuchungen des 
Fraunhofer Institutes fiir Bauphysik, daB bei innen 
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angebrachten Dampf bremsen mit einem Wasserdampf-Dif f- 
usionswider stand (s^-Wert) , der kleiner als 10 in dif- 
fusionsaquivalente Luf tschichtdicke ist, insbesondere 
bei nach Norden ausgerichteten Dachern, die Austrock- 
5 nung der Holzschalung im Sominer nicht ausreichend 

ist, um eine unbedenkliche Holzf euchtesituation zu 
erreichen. So konnen raumseitig angebrachte Dampf - 
sperren Feuchteanreicherungen, die beispielsweise 
durch Konvektion hervorgeruf en werden, nicht mehr in 
10 ausreichendem Mafle abfiihren. 

Ausgehend von diesen genannten Nachteilen, ist es 
Aufgabe der Erfindung, eine raumseitige Dampf bremse 
zu schaffen, die in der Lage ist, unter verschiedenen 
15 Umgebungsbedingungen, variabel im Einsatz, einen Was- 

serdampf austausch zwischen der Raumluft und dem Inne- 
ren eines Bauteils zu sichern, der Beschadigungen der 
verwendeten Baumaterialien durch Feuchtigkeit wei- 
testgehend ausschlieBt. 

20 

Erf indungsgemSB wird diese Aufgabe durch die im kenn- 
zeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 genannten 
Merkmale gelost. 

25 Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Erfindung 

ergeben sich bei Verwendung der in den untergeordne- 
ten Anspriichen genannten Merkmale. 

Die erf indungsgemSBe raumseitige Dampf bremse, die man 
30 auch als "feuchte adaptive Dampfbremse" bezeichnen 

kann, verwendet als wesentliches Material eines, das 
einen von der Umgebungsf euchte abhangigen Wasser- 
dampf-Dif fusionswiderstand aufweist und fUr den Ein- 
satz beim Bau in Gebauden eine ausreichende Zug- und 
35 Druckfestigkeit aufweist. 



Das in Form einer Folie oder als Beschichtung auf 
einem Tragermaterial eingesetzte Material fur die 
Dampfbremse soli bei einer relativen Feuchte der die 
Dampfbremse uingebenden Atmosphare im Bereich zwischen 
30 % und 50 % einen Wasserdampf-Dif f usionswider- 
standswert (s^j-Wert) von 2 bis 5 m einer diffusions- 
aquivalenten Luf tschichtdicke und bei einer relativen 
Feuchte im Bereich von 60 % bis 80 %, wie er bei- 
spielsweise fUr die Sommermonate typisch ist, einen 
Wasserdampf-Dif fusionswiderstand (s^j-Wert) , der Klei- 
ner als 1 m dif fusionsaquivalente Luf tschichtdicke 
ist, aufweisen. 

Dies fiihrt dazu, dafl unter winter lichen Bedingungen 
ein hoherer Wasserdampf-Dif f usionswiderstand als un- 
ter sommer lichen VerhMltnissen erreicht wird. Dadurch 
kann die Austrocknung im Sommer begiinstigt werden, 
ohne daS unter winterlichen Bedingungen die Feuchte- 
zufuhr einen Wert annehmen kann, der eine Beeintrach- 
tigung der verwendeten Materialien und des Gebaudes 
an sich hervorrufen kann. 

Die Erfindung kann neben den bereits bei den Nachtei- 
len des Standes der Technik genannten Einsatzzwecken 
auch bei Metalldachern oder Holzstanderkonstruktionen 
verwendet werden und auch dort neben der Verbesserung 
der warmedSmmung zur Senkung der Baukosten fiihren. 

Als Material fUr die Dampfbremse, das die gewUnschten 
Eigenschaf ten aufweist, kann beispielsweise ein Poly- 
amid 6, ein Polyamid 4 oder Polyamid 3, wie sie ins- 
besondere aus BIEDERBICK, K, , "Kunststof f e - kurz und 
bUndig", Vogel-Verlag WQrzburg, bekannt sind, verwen- 
det werden, Diese Polyamide werden als Folien einge- 
setzt und weisen die geforderten Eigenschaf ten in 
bezug auf den Wasserdampf-Dif f usionswiderstand imma- 
nent auf. AuBerdem verfUgen sie tiber die im Einsatz 
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in Gebauden erf order lichen Festigkeiten, so daft sie 
ohne zusStzlichen Aufwand einsetzbar sind. Die Diclce 
der Folien kann im Bereich von 10 m his 2 mm, bevor- 
zugt im Bereich von 20 bis 100 ^m liegen. 

5 

Es kbnnen jedoch auch andere Materialien eingesetzt 
werden, die eine nicht ausreichende Festigkeit auf- 
weisen und auf geeignete Tragermaterialien aufbring- 
bar sind. Die Tragermaterialien weisen dabei bevor- 
0 zugt einen geringen Wasserdampf-Dif f usionswiderstand 

auf, und die geforderten Eigenschaf ten der erfin- 
dungsgemaBen Dampfbremse werden im wesent lichen von 
der Beschichtung bewirkt. 

.5 Als Materialien fur den bzw. die Trager konnen faser- 

verstarkte Zellulosematerialien, wie beispielsweise 
Papierbahnen, Folien aus Kunstf aserspinngeweben oder 
auch perforierte Polyethylenf olien eingesetzt werden. 

JO Das Material kann auch als Beschichtung auf einem 

Tragermaterial vor liegen. Die Beschichtung kann dabei 
einseitig auf das Tragermaterial, aber auch in beson- 
deren Fallen zwischen zwei Tragermaterialschichten 
sandwichartig aufgenommen werden. Im letzten Fall 

25 wird das Beschichtungsmaterial von beiden Seiten 

wirksam gegen mechanischen Angriff geschUtzt und kann 
dadurch Uber einen langen Zeitraum die gewunschte 
Wasserdampf diffusion garantieren. 

Es konnen auch mehrere solcher Schichtauf bauten Uber- 
30 einandergelegt aufgebaut werden. 

FUr die Beschichtung des TrSgermaterials konnen ver- 
schiedene Stoffe und Materialien eingesetzt werden. 
So konnen beispielsweise mit geeigneten Beschich- 
35 tungsverfahren Polymere, wie z.B. modifizierte Poly- 

vinylalkohole, aufgetragen werden. Dabei unterschei- 
det sich der Wasserdampf-Dif fussionswiderstand, ge- 
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messen nach DIN 52615, um mehr als eine Zehnerpotenz 
bei einer trockenen und einer feuchten Umgebung. 

Es kdnnen aber auch Kunststof f dispersionen. Methyl- 
5 cellulose, Leinolalkyd, Knochenleim oder Proteinde- 

rivate als Beschichtungsmaterial fiir den Trager ver- 
wendet werden. 



Im Falle der einseitigen Beschichtung des TrMgermate- 
10 rials kann diese auf der Seite aufgebracht werden, 

auf der kein oder nur ein geringer Schutz gegen ine- 
chanische Beeinf lussung erf order lich ist. Die Montage 
der erf indungsgemSBen Dampfbremse kann in diesem Fall 
so erfolgen, daB das schutzende Tragermaterial zu der 
15 dem Raum zugewandten oder zu der dem Raum abgewandten 

Seite zeigt, 

Nachfolgend soil die Erfindung an einem Beispiel nM- 
her erlSutert werden. 

20 

Dabei wird die erf indungsgemSBe Dampfbremse allein 
aus einer Folie, die aus Polyamid 6 besteht, gebil- 
det, Es wurden Versuche mit einer Foliendicke von 
50 Mm durchgefUhrt . Die verwendeten Polyamid-6-Folien 
25 werden zur Zeit von der Firma MF-Folien GmbH in Kemp- 

ten, DE, hergestellt. 

Hygrisches VerbaXten im Laborversuch 

30 Der Dampfdif f usionswiderstand der f euchteadaptiven 

Dampfbremse wurde gemSB DIN 52 615 im Trockenbereich 
(3/50 % relative Feuchte (r.F)) und im Feuchtbereich 
(50/93 % r,F.) sowie in zwei dazwischenliegenden 
Feuchteber ich n (33/50 % und 50/75 % r.F.) bestimmt. 

3 5 Das Ergebnis fUr die dif f usionsaquivalente 

Luftschichtdicke (Sj-Wert) der Dampfbremse mit einer 
Dicke V n 50 /iin ist in Abhangigkeit von der im Ver- 
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such herrschenden mittleren relativen Feuchte in Fi- 
gur 1 dargestellt, Zwischen dem s^-Wert im Trocken- 
und im Feuchtbereich liegt mehr als eine Zehnerpo- 
tenz, so dafi auch unter praktischen Raumluf tbedingun- 
5 gen, die sich zwischen 30 % und 50 % im Winter und 

zwischen etwa 60 % und 70 % im Sommer bewegen, eine 
deutliche Steuerbarkeit der Dif fusionsstrome durch 
die Dampfbremse zu erwarten ist. 

10 praktischos Anwendungsbeispiel 

Rechnerische Untersuchungen haben gezeigt, daB Steil- 
dScher mit dampfdichten Unterdachern nach Einbau ei- 
ner 10 cm bis 20 cm dicken Zwischensparren-Volldam- 
15 mung aus Mineralfaser trotz raumseitiger Dampfbremse 

innerhalb weniger Jahre so feucht werden konnen, daB 
SchSden unvermeidbar sind. Besonders kritisch ist die 
Situation bei hohen Raumluf tfeuchten, die beispiels- 
weise zwischen 50 % r.F. im Januar und 70 % r.F. im 
20 Juli variieren, wenn gleichzeitig die kurzwelligen 

Strahlungsgewinne durch Nordorientierung relativ ge- 
ring ausfallen. Im folgenden wird deshalb der EinfluB 
der feuchteadaptiven Dampfbremse auf den langfristi- 
gen Feuchtehaushalt solcher Konstruktionen unter 
25 Holzkirchner Klimabedingungen rechnerisch mit Hilfe 

eines bereits mehrfach experimentell verif izierten 
Verfahrens abgeschatzt. 

Ausgehend von einem ungedammten, nordorientieren 
30 Steildach (28o Neigung) mit Holzschalung , Bitumenpap- 

pe und Ziegeleindeckung, das sich mit seiner Umgebung 
im hygroskopischen Gleichgewicht befindet, ist das 
Feuchteverhalten nach Einbau einer Zwischensparren- 
dSimmung mit einer herkbmmlichen und mit der feuchte- 
35 adapt iven raumseitigen Dampfbremse in Fig. 2 darge- 

stellt- Oben ist der Verlauf der Gesamtfeuchte im 
Dach und unten der Verlauf der Holzfeuchte der Scha- 
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lungsbretter Uber einen Zeitraum von 10 Jahren auf- 
gezeichnet, wahrend die Feuchte im Dach mit der her- 
konunlichen Dampf bremse unter jahreszeitlichen Schwan- 
kungen rasch ansteigt, wobei bereits im ersten Jahr 
5 langfristig bedenkliche Holzf euchtewerte (> 20 M.-%) 

auftreten, ist im Dach mit der f euchteadaptiven 
Dampf bremse keine Feuchteakkumulation f eststellbar , 
Im Sommer fallt dort die Holzfeuchte stets unter 
2 0 M-%, so da6 hier keine FeuchteschSden zu befurch- 
10 ten sind. 



Die f euchteadaptive Dampfbremse eroffnet somit die 
Moglichkeit, Steildacher im Altbaubereich ohne groBes 
Schadensrisiko kostengunstig zu dammen. 



8WS0OCI P- <W0 B63aa21A1 ^ > 
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Patentansprtiche 

1. Raunseitig angeordnete Dampf bremse fur den 
Einsatz zur Warmed ammung von Gebauden, 
5 dadurch gekennzeichnet , 

daft zumindest ein Teil der Dampf bremse aus einem 
Material, das einen von der Umgebungsf euchte 
abhangigen Wasserdampf-Dif f usionswiderstand auf- 
weist, gebildet ist, mit der MaBgabe, dafi das 

10 Material bei einer relativen Feuchte der die 

Dampfbremse umgebenden Atmosphere im Bereich von 
30 % bis 50 % einen Wasserdampf-Dif f usionswider- 
stand (S(,-Wert) von 2 bis 5 m dif f usionsaquiva- 
lente Luf tschichtdicke und bei einer relativen 

15 Feuchte im Bereich von 60 % bis 80 % einen Was- 

serdampf-Dif f usionswiderstand (s^-Wert) , der 
< 1 m dif fusionsaquivalente Luf tschichtdicke 
ist, auf weist. 

20 2- Dampfbremse nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Material eine 
Folie ist. 

3. Dampfbremse nach Anspruch 2, 
25 dadurch gekennzeichnet, daB die Folie ausgewShlt 

ist aus Polyamid 6, Polymid 4 oder Polyamid 3. 



Dampf bremse nach Anspruch 2 Oder 3 , 
dadurch gekennzeichnet , daB die Folie eine Dicke 
von 10 bis 2 mm, bevorzugt von 20 ^m bis 
100 Mm hat. 

Dampf bremse nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet , daB das Material eine 
auf ein Tragermaterial aufgebrachte Polymerbe- 
schichtung ist. 

Dampf bremse nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Polymer fiir die 
Polymerbeschichtung ausgewahlt ist aus Poly- 
vinylalkohol , Kunststoff dispersion, Methylcel- 
lulose, Leinolalkyd, Knochenleim Oder Proteinde- 
rivaten. 

Dampfbremse nach einem der Anspriiche 1 bis 
6, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Material auf 
einem Tragermaterial mit einem geringen Wasser- 
dampf-Dif f usionswiderstand als Beschichtung auf- 
gebracht ist. 

Dampfbremse nach einem der Anspriiche 1 bis 7 , 
dadurch gekennzeichnet, daB das Material zwi- 
schen zwei Schichten eines Tragermaterials mit 
geringem Wasserdampf-Diff usionswiderstand sand- 
wichartig aufgenommen ist. 

Dampfbremse nach mindestens einem der An- 
spriiche 1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Tragermaterial 
ausgewahlt ist aus einem f aserverstarkten Zel- 
lulosematerial . 
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FIG. 1 




wo 96/33321 



PCT/DE96/00705 



2/2 



FIG. 2 



rr- 4 



5 1 



0 
60 



^ 40 



Dampfbremse: ' 
konventioneil 

A A 


'1 A 


A A 






/ V ' 






mAHAMA 


m 













1 

H 

1 

1 . A 




f\t\ 


m 







4 6 
Zeit [Jahre] 



INTERNA-Ij|pAL SEARCH RJEPORT 



' ,oaal Appticaoon No 

T/DE 96/00705 



A. CLASSinCATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 E04B1/66 E04D13/16 






Accordint to Intenuaonal Patent QuBflcaaan (IPQ or to both naoonai dusricaoon and IPC 




B. FIELDS SEARCHED 


Minmuro documoiianon searched (dasshcaaon system followed by dassficaoon symbots) 

IPC 6 E04B E04D 


DocunKfoaoon seardKd oih«r than nurumum documenuDon to the extent that such documents are included in the fields searched 


Electronic d 


iau base consuiud during the tntemaoonal search (name of dau base ami, where practical, search terms used) 




C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


CalC|or> * 


OUQon of document, wtfi indication, where appropnate. of the relevant passages 


Rdevant to claim No. 


X 


US, A, 3 445 322 (5. M. SAIIA) 20 May 1969 
see column 2, line 35 - coluimi 4. line 38; 
figures 1,2 


1-3,5-8 


X 


DE,A,34 23 766 (L. CAPELLER) 3 January 
1985 

see the whole document 


1,5-8 


A 


EP.A.Q 217 717 (J. D. VAN WAGONER) 8 April 
1987 

see the whole document 


1,5-8 


A 


EP,A,0 046 942 (RHEINHOLD & MAHLA GMBH) 10 
March 1982 

see the whole document 


1 


A 


DE,A,32 35 246 (M. LOCHNER) 29 March 1984 
see the whole document 


1 






•/" 




1 X| f"^**^ documcna arc luted in the conanuaQan of box C. 


|)( 1 Patent family members are listed in annex. 


* Spcaal caficsoncs of atcd docunmiu : 

'A' documem (kfinrag the (cnenl cute of the ait which it not 
oonadered to be of ptmcular relevance 

'E* earlier documat but ptMidted on or after the intoniQonal 
filing due 

*L' docurocnt which may ttan>w doubts on pnonty daintf i) or 
which IS a ted to establish the publicaaon date of another 
ataaon or other speaal reason fai specified) 

*0' docuracai refcmnf to an oral dudocure. use, exhibition or 
other means 

'P* document published pnor to the intemaoonal films date but 
later than the pnonty date claimed 


T later document puUished after the intcma&anal filing date 
or pnonty dau and noi in conflm with the applicaoon but 
ated to understand the pnnaplc or theory undcilyuig the 
mvcnnon 

*X* document of panicular relevansr, the daimed invention 
cannot be conadered novd or cannoc be consdered to 
mvolve an invcnave step when the document is taken aJotie 

'Y* document of panicular relevance; the daimed invenoon 
cannoc be conadered to involve an invcnave step when the 
dooment ts combined with one or more other such docu- 
ments, such comtanacon bang obvious to a person skilled 
in the arL 

docwnem manber of the tame patent famly 


Date of the 


actual completion of the international search 


Date ol mailing of the international se 


aich Rport 


16 July 1996 


24.07.96 




Name and e 


naUing ad^otx of the ISA 

Etropean Patent Office, P.B. S8II Patendaan 2 
NL • 22S0 HV Ri^swiik 
Td. ( Y 31.70) M>>2040, Tx. }| 6il epo nl. 
FaE(^}t.70) MO>3016 


Authonxed officer 

Oelzor. F 



FonaPCT/ISAQlid 



page 1 of 2 



INTCRNATION 



CH REPORT 



In f^^^B^ppttcjaoB No 

PCT/^96/0G7G5 



C^Conanuttoo) DOCUMENTS CONStOERED TO BE RELEVANT 



Quo on of ctocianem. wiih todtcucxL what ippropnAU, of the relevant luaafes 



Relevant to claim No. 



GB.A.l 598 807 (BICC LTD) 23 September 
1981 

see page 1, line 9 - line 67 
DATABASE WPI 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 

AN 87-1333387 
XPOO20O8522 

& JP,A,62 074 648 (MITSUBISHI MONSATO KK) 

, 6 April 1987 

see the whole document 

FR,A,2 476 669 (SHIN-ETSU CHEMICAL CO. 
LTD) 28 August 1981 
see the whole document 



SIMM] (July im) 



page 2 of 2 



BN8DOCID- ^Tt*i rree^,. ■ » 



INTERNA 



AL SEARCH REPORT 

on «i p«iem (imily racmbCTi 



n 



joiui ApfiticMon No 

PCT/DE 96/00705 



Patent documenl 
dted in «wch report 



Publication 
date 



Patent family 
memfocr(i) 



Publication 
date 



US-A-3445322 



20-05-69 



NONE 



DE-A-3423766 


03-01-85 


NONE 






EP-A-0217717 


08-04-87 


US-A- 


4719723 


19-01-88 


EP-A-0046942 


10-03-82 


DE-A- 
AT-T- 


3033089 
8164 


08-04-82 
15-07-84 


DE-A-3235246 


29-03-84 


NONE 







GB-A- 1598807 23-09-81 NONE 



FR-A-2476669 28-08-81 



JP-C- 


1435022 


07-04-88 


JP-A- 


56120590 


21-09-81 


JP-B- 


62043954 


17-09-87 


JP-B- 


1006146 


02-02-89 


JP-C- 


1523026 


12-10-89 


JP-A- 


56125287 


01-10-81 


GB-A,B 


2070026 


03-09-81 


US-A- 


4363836 


14-12-82 



Pom PCrylSA/ail <pmnt tmadf 



INTERNATION 



CHERCHENBCRICHT 



96/QO705 



A. KLASSIFIZtERUNC DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 E04B1/66 E04O13/16 



Nach der iRtcnutiofulai PatentklaafikAQon (IPK) oder luch der tuoofulen KluaOkADon und dcr IPK' 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Rcchcrchiencr Mindestpnifstofr (Kl&mfik&tionayitcm und KiasBrikAQorusymbole ) 

IPK 6 E04B E04D 



Rechcrctueru «ber mcht zvm Mtnde«pcufstoff gchonnde VeroffenUiehunfen, sowcit diese unter die recherchienen Gctnete fallen 



Wahrcnd der intcmaQonalen Recherche kotuulQenc dektronuche OatenbanJc (Name der Datenbank und evtl. verwendeu Suchbegnfre) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kautone* Bexeichnunt der Veroffenilichuns. soivat erforderbch unier Angabc der tn Bciracht 



kocnmendcn Tale 



Setr. Aiuprudi Nr. 



US, A, 3 445 322 (S. M. SAIIA) 20. Mai 1969 
siehe Spalte 2, Zeile 35 - Spalte 4, Zeile 
38; Abbildungen 1,2 

DE.A,34 23 766 (L. CAPELLER) 3.Januar 1985 
siehe das ganze Dokument 

EP.A.Q 217 717 (J. D. VAN WAGONER) 8. April 
1987 

siehe das ganze Dokument 

EP.A,0 046 942 (RHEINHOLO & MAHLA GMBH) 
lO.Marz 1982 

siehe das ganze Dokument 

DE,A,32 35 246 (M. LOCHNER) 29.Marz 1984 
siehe das ganze Dokument 



1-3,5-8 

1,5-8 
1,5-8 



0 



Waters VcrbOcnaicfaimfm nod der Fortaettung von Fdd C tu 



SictM Anbanc Patcntfamilie 



* BcKx^erc KAlCfoncn von anfCfcbenen Veroffenttichunjen 
'A* Veroircntlidtunc. Ac den aUfcsnanm Stand der Technk defimcrt. 



atocr nidit alt tKKw>deri 
'E' al«ms Ookummt, das ledodi era am odcr nach dem intemananalcn 

Anmddedatum vcraffcntticht worden ist 
'L' VerofTcndiGfaimg. die geetmet uu anen Pnontittampruch rwdfclhaft cr- 
tchfi nm zu tasco, odcr dureli die das VcrbfTcnilicfaunfsdaban cincr 
andcren im Rechcrcbcnbcnctu fcnaitnten VerofrcnUichunt bckgt mden 
soil ote die aus etnem andem beaondercn Grand angcfcben tsi (wic 
ausgefufan) 

*0* VerofTcndictemg, die nch auf one miindliche OfTenbarunf, 

one Bcraimn, cmc AmndluRg odcr anden Mafinahmen bcacht 

'P* VcrofTaidichunt, die wor dem tmemaoooalen Anm ffMc d anm u ab«r nach 
don bcannprochten Pnonuifiidatura vgbffcndicht wwrden m 



T Spaiere VcrofTcndidiung. die nach dem tntcmaooculm Anmddcdaiun 
Oder dm Pnontatsdaaim vcrdCrenOichc warden tct und mt der 
AfMndding racfat kotUdKrt, mdem nur zionVcntaodnii des der 
Eriiftfwg nipundefaegcaden Pmapa odcr der ihr zupwidcUcgcndcn 
Thconc angcgcbcn ift 

'X' VcrofTcnlliehufkc von lit autMkm Bcdcunsic ^ beanapruchtc Eifinduni 
kam atlcm auTsuid Acaer VerofTenlltdiuRg mchl ala nni Oder auf 
erCiiMtena ch cr Tahckot beruhcnd betractatet werden 

•y* Vcrbflenrtichung von bewndeper Bcdndung: dM baanapniehlc Exfindunf 
kaim cicht ala auf crfindCTixdia' Tabgkat ber uh cod be»achtct 
wddok weno die Veroflcmhchung nut aner odo- i i iUuuut andcren 
Veroffendichunfcn dieaer tCaUnne in Vcrtnndunt gebracht wird und 
dicae Vertandunf fia- anen Facfamann nahcUcgend in 

'A* Veroflcndichunf, die Mitglted dcneJbcn Paicntfamilic ist 



Oatum des Atas^khuKS der intcraaoaaalen Rechaxhe 



16. Jul i 1996 



Abaendcdaoim des intcmaQonalcn Rccherchcnbcnchcs 



24.07.96 



Name und PoauflKtmft 



Rccherchcnbehordc 

EuropattdMi Paiottantt. P.B. SSI 8 Paccndaan 3 
NL - 22t0 HV Ri|twi)fc 
TcL (-^ 31-70) 340-2040^ Tx. 31 6S1 cpo nl, 
Fac (+31-70) 340-3016 



BcvoUmiich&Kler Bcdicnstcter 



Delzor, F 



pCT/tSA/aia (ten 3} tt*m itn) 



Seite 1 von 2 



INTERNATION 



RECHERCHENBE3UCHT 



PCT/OE 96/G07O5 



C.(For«i«n> ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Katcfone' 



Brrorti m i n t ^ VcrofTccdidiunc nwat morckrtich unier Anftbc dcr m BctncM kofiunende) 



Tole 



Betr. Aupnich Nr. 



GB.AJ 598 807 (BICC LTD) 23.Septei!ter 
1981 

siehe Seite 1, Zeile 9 - Zeile 67 
DATABASE WPI 

Oerwent Publications Ltd., London, GB; 
AN 87-1333387 
XP002008522 

& JP,A,62 074 648 (MITSUBISHI MONSATO KK) 

. 6. April 1987 

siehe das ganze Ookument 

FR,A,2 476 669 (SHIN-ETSU CHEMICAL CO. 
LTD) 28, August 1981 
siehe das ganze Ookument 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONAI-ER 



CHERCHENBERICHT 



Int 



PCT/Dt 96/00705 



Im Recherchenbcricht 
uigefuhrtes Puentdokumcnt 


Datum dcr 
VeroffenUichung 


MitglinKcr) der 
Puenuvnilie 


Duum der 
Veroffcntlichung 


US-A-3445322 


20-05-69 


KEINE 






DE-A-3423766 


03-01-85 


KEINE 






EP-A-0217717 


08-04-87 


US-A- 


4719723 


19-01-88 


EP-A-0046942 


10-03-82 


OE-A- 
AT-T- 


3033089 
8164 


08-04-82 
15-07-84 



DE-A-3235246 


29-03-84 


KEINE 






GB-A-1598807 


23-09-81 


KEINE 






FR-A-2476669 


28-08-81 


JP-C- 


1435022 


07-04-88 






JP-A- 


56120590 


21-09-81 






JP-B- 


62043954 


17-09-87 






JP-B- 


1006146 


02-02-89 






JP-C- 


1523026 


12-10-89 






JP-A- 


56125287 


01-10-81 






GB-A,B 


2070026 


03-09-81 






US-A- 


4363836 


14-12-82 




THIS PAGB BLANK 



